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(57) Abstract: The invention concerns a plastic foil for packages designed for packaging cereals and cereal -based preparations. The 
invention is characterized in that said plastic foil consists of several layers among which one heat sealed layer, one HDPE layer and 
optionally one polypropylene layer, the opposite surface of the heat sealed layer being provided with a metal-coated barrier layer. 



(57) Zusammenfassung: Verpackungsfolie geeignet fur die Verpackung von Getreideprodukten und deren Zubereitungen, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verpackungsfolie aus einem mehrschichtigen Aufbau bestehend aus einer Feisssiegelschicht, einer HDPE- 
Schicht und gegebenenfalls einer Polypropylenschicht besteht, wobei die der Heisssiegelschicht abgewandte Seite eine metallisierte 
Barriereschicht aufweist. 
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Verpackungsfolie, insbesondere fur Lebensmittel, mit einer Barriereschicht 

Lebensmittel, insbesondere Getreideprodukte oder deren Zubereitungen, 
werden im Allgemeinen in luft- und gasundurchlassigen Folien, die auBerdem 
gegen Strahlung und insbesondere lichtundurchlassig sind, verpackt. 
Diese Verpackungen sollen im Allgemeinen auch feuchtigkeitsundurchlassig 
sein, um ein rasches Verderben der Getreideprodukte oder Cereallen, wie 
Cornflakes, Musli, Getreideflockengerichte und deren Zubereitungen, 
getrockneten und/oder gerosteten Fruchten oder Kemen oder Komem, wie 
Nussen, Pistazien, Malskdmem, Dorrfruchten und dergleichen, oder 
Knollenfruchtzubereitungen, wie Kartoffelchips und dergleichen oder analoger 
trockener Schiittguter zu verhindem. 

Allerdings ist eine definierte Luftdurchlassigkeit, insbesondere 
Sauerstoffdurchlassigkeit zu gewahrleisten, damit bei der Herstellung, z.B. beim 
Rosten der zu verpackenden Produkte, entstehende Aromen entweichen 
konnen und das Eigenaroma der Getreideflockengerichte nicht negativ 
beeinflusst wird. 

Aufgabe der Erfindung war daher die Bereitstellung eines metallisch 
aussehenden Folienmaterials zur Verpackung von Getreideflockenprodukten 
und deren Zubereitungen, das eIne minimale Feuchtigkeltsdurchlassigkeit und 
gleichzeltig eine definierte Luftdurchlassigkeit aufweist um die Lagerzeit, 
Frische und Haltbarkeit dieser Produkte zu erhohen. 

Gegenstand der Erfindung ist daher eine Verpackungsfolie, geeignet fur die 
Verpackung von Getreideprodukten und deren Zubereitungen, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verpackungsfolie aus einem mehrschichtigen Aufbau 
bestehend aus einer Heiftsiegelschicht, einer PE-Schicht und gegebenenfalls 
einer Polypropylenschicht besteht, wobei die der HeiRsiegelschicht abgewandte 
Seite eine metallisierte Barriereschicht aufweist. 



BESTATIGUNGSKOPIE 
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Die HeiBsiegelschicht kann ein mittels ubiicher Techniken, beispielsweise 
Spruhen, Lackieren, Aufdampfen, Aufstreichen, Walzenauftragsverfahren, Tief- 
Flexo-, Sieb-, Offset- und Digitaldruck und dergleichen, aufgebrachter 
aufgebrachter HeiRsiegellack sein, eine bereits auf die PE-Folie coextrudierte 
Suriyn-Sciiicht, oder eine Schicht aus LDPE. LLDPE, EVA, EAA, und 
dergleichien sein. Bevorzugt wird aber ein lonomer als HeiGsiegelschicht 
venwendet. 

Vorzugsweise wird eine Coextrusionsfolie zur Herstellung der Verpackungsfolie 
venwendet, wobei der PE-Kem auf einer Seite mit einer Heilisiegelschlcht und 
auf der anderen Seite mit einer Polypropylenschiciit versehen ist. Auf die 
Polypropylenschicht wird die l\4etallisierung aufgebracht. 
Es kann aber auch eine PE-Folie mittels eines beispielsweise wassrigen 
Kaschierklebers mit einer Polypropylenfolie kaschiert werden, wobei die 
Polypropylenfolie bereits metallisiert sein kann oder ansclilieBend metailisiert 
wird. Auf die PE-Folie wird eine HeilSsiegelschicht aufgetragen. 
Es kann auch nur eine PE-Folie verwendet werden, die auf einer Seite eine 
HeiBsiegellacksciiiclit - aufgebracht bespielsweise durch Spruhen, Lackieren, 
Aufdampfen, Aufstreichen. Walzenauftragsverfahren, Tief- Flexo-, Sietn, Offset- 
und Digitaldruck und dergleichen - und auf der anderen Seite eine 
Metaliisierung aufweist. wobei eine direkte Aufbringung der Metallsierung oder 
die Verwendung eines Primers zum Glatten der Oberflache mdglich ist. 

Diese Herstellung des Aufbaus uber Dunnfilm-ZLacklertechnik bietet den Vortell. 
dass die Eigenschaften des Gesamtaufbaus in einem weiteren Bereich 
einstellbar sind. Insbesondere konnen die Bam'ereeigenschaften individuell 
eingestelK werden. 

Mdglich ist auch die Venvendung einer sog. Duplex-Folie (beispielsweise 
Surlyn/HDPE) wobei die HeiBsiegelschicht durch Extrusion aufgebracht wird. 
Die Metaliisierung muss einen ausreichenden Glanz aufweisen. 
Erfindungsgemaft betragt der Spiegelglanz unter 60° > 40 Glanzpunkte, 
bevorzugt > 60 Glanzpunkte (bestimmt nach DIN 67530). 
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Als PE-Schichten konnen HOPE, LDPE oder LLDPE_Schichten verwendet 
werden.. 

Die Metallisieaing muss trotz der unpolaren Kunststoffoberflache hoch haftfest 
sein, um bei der Herstellung und beim Gebrauch der Verpackung nicht 
abzuflittern. 

Das Tragersubstrat wird mittels eines Inline-Plasma- (Niederdruck- oder 
Atmospharenplasma-), Corona- oder Flammprozesses behandelt, Durch 
energierelches Plasma, belspielswelse Ar- oder Ar/Oa-Plasma wird die 
Oberflache von Tonungsresten der Druckfarben gereinigt. Dabel wird die 
notwendige scharfe Abgrenzung der Konturen der Aussparungen, die fur die 
notwenige Prazision der Codierung notwendig ist, enreicht Gleichzeitig wird die 
Oberflache aktiviert. Dabei werden endstandige polare Gruppen an der 
Oberflache erzeugt. Dadurch wird die Haftung von Metalien und derglelchen an 
der Oberflache verbessert. 

Gegebenenfalls kann gleichzeitig mit der Anwendung der Plasma- bzw. 
Corona- oder Flammbehandlung eine dunne Metall- oder Metalloxidschicht als 
Haftvermittler, beispielsweise durch Sputtem oder Aufdampfen aufgebracht 
werden. Besonders geeignet sind dabei Cr, At, Ag, Ti, Cu, TiOa, Si-Oxide oder 
Chromoxide. Diese Haftvermittlerschicht weist im allgemeinen eine Dicke von 
0,1 nm - 5nm, vorzugsweise 0,2 nm - 2nm, besonders bevorzugt 0,2 bis 1 nm 
auf. 

Dadurch wird die Haftung der partiell oder vollflachig aufgebrachten 
strukturierten funktionellen Schicht weiter verbessert. 

Anschliefiend wird die eigentliche Metallisierung aufgebracht. Diese Schicht 
besteht aus einem Metall, einer Metallverbindung, einer Legierung oder einem 
Isolator. Als Metallschicht sind Schichten aus Al, Fe, Ag. Cr, und dergleichen 
geeignet. Geeignete Legierungen sind beispielsweise Cu-AI Legierungen, Cu- 
Zn Legierungen und dergleichen. 
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Diese Schicht kann durch bekannte Verfahren, beispielsweise durch 
Bedampfen, Sputtern, Drucken (Tief-, Flexo-, Sieb-, Digitaldruck und 
dergleichen) , Spruhen, Galvanisieren und dergleichen aufgebracht werden. Die 
Dicke der funktionellen Schicht betragt 0,001 bis 50 nm, vorzugsweise 0,1 bis 
20 ^m. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform werden weitere funktionelle Schichten im 
Verpackungsfolienaufbau vongesehen. 

Dabei konnen beispielsweise Beschichtungen mit elektrisch leitfahigen 
Eigenschaften bzw. mikrowellenabsorbierende Beschichtungen, beispielsweise 
metallische oder polymere leitfahige Schichten aufgebracht werden. 
Dabei konnen die elektrisch leitfahigen Beschichtungen beispielsweise zur 
Erwarmung der Verpackung venvendet werden. 

Die Beschichtungen konnen vollflachig oder partiell, beispielsweise in Fomi 
einer Gitterstruktur, in Form von Linien oder Wellen die einander kreuzen oder 
uberschneiden konnen, aufgebracht sein. 

Femer konnen antibakterielle Beschichtungen, beispielsweise Ag- 
Beschichtungen, die durch Bedampfen oder durch Aufbringen eines Lacks mit 
Ag-Partikein hergestellt werden konnen, oder keimtdtende Farben oder Lacke 
mit antibakteriell wirkenden Inhaltsstoffen, beispielsweise Geibwurz (Kurkuma) 
aufgebracht sein. 

Zur Herstellung einer Beschichtung mit strahlungsabsorbierenden, 
insbesondere mikrowellanabsorbierenden oder elektrisch leitfahigen 
Eigenschaften konnen beispielsweise Farben und Lacke mit 
strahlungsabsorbierenden oder elektrisch leitfahigen Pigmenten, 
beispielsweise, Graphit, Rufi, leitfahige organische oder anorganische 
Polymere, Metallpigmente (beispielsweise Kupfer, Aluminium, Silber, Gold, 
Eisen, Chrom und dergleichen), Metalllegierungen wie Kupfer-Zink oder 
Kupfer-Aluminium oder auch amorphe oder kristalline keramtsche Pigmente wie 
ITO, FTO, ATO und dergleichen venwendet werden. Weiters konnen auch 
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dotierte oder nicht dotierte Halbleiter wie belspielsweise Silicium, Germanium, 
Galliumarsenid, oder lonenleiter wie amorphe oder kristalline Metalloxide oder 
Metallsulfide als Zusatz verwendet werden. Ferner konnen zur Einstellung der 
elektrischen Eigenschaften der Schicht polare oder teilweise polare 
Verbindungen wie Tenside, oder unpolare Verbindungen wie Silikonadditive 
Oder hygroskopische oder nicht hygroskopische Salze verwendet oder 
zugesetzt werden. Ebenso konnen intrinsisch leitfahige organische Polymere 
wie Polyanilin, Polyacetylen, Polyethylendioxythiophen und/oder 
Polystyrolsulfonat zugesetzt werden. 

Die optischen Eigenschaften der Schicht lassen sich durch sichtbare Farben 
bzw- Pigmente, lumineszierende Farbstoffe bzw. Pigmente, die im sichtbaren. 
im UV-Bereich oder im IR-Bereich fluoreszieren oder phosphoreszieren, 
warmeempfindliche Farben bzw. Pigmente, Effektpigmente, wie Flussigkristalle, 
Perlgianzpigmente. Bronzen und/oder Multilayer-Farbumschlagspigmente 
beeinflussen. Diese send in alien moglichen Kombinationen einsetzbar. 

Ferner kann eine Schicht auch optisch aktive Eigenschaften aufweisen. Hier 
kommen beispielsweise Beugungsstrukturen, diffraktive Strukturen, 
Hologramme, Oberflachenreliefs und derglelchen in Frage, die ggf. partiell 
metailisiert sein konnen. 

Diese Strukturen werden vorzugsweise in thermoplastische oder UV-hartende 
Schichten eingebracht. 

Das Verpackungsmaterial kann auch vorzugsweise zum Schutz der 
Metallislerung mit einer Schutzlackschlcht, belspielsweise mit einer Schicht auf 
Basis von Cellulose oder deren Derivaten versehen sein. Diese 
Sohutzlackschicht weist eine gute Sauerstoff- bzw. Lufttransmission auf und 
kann gegebenenfalls mikroporos eingestellt werden durch Zugeben von 
porenbildenden Pigmenten. Die Sohutzlackschicht auf Basis von Cellulose bzw. 
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deren Derivaten, belspielsweise Nitrocellulose ist hochtransparent, kratz- und 
knitterbestandig und weist eine gute Haftung auf der metallisierten Schicht auf. 
Der Schutzlack kann auch nur partiell aufgedruckt werden, belspielsweise als 
Punkt- Oder Linienraster oder mit Aussparungen. Uber das Verhaltnis von 
bedruckter und unbedruckter Flache wird die Transmission von Sauerstoff bzw. 
Geruchsstoffen eingestellt. Der Schutzlack kann auch mittels Laser, durch 
lonen- oder Elektronenatzen oder mittels mechanischer Perforation strukturiert 
werden. 

Anstatt eines Schutzlacks kann auch eine Oxid-Schicht zum Schutz der 
Metallisierung aufgebracht werden, beispielswejse eine SIO2- oder eine AI2O3- 
Schicht. 

Die SchutzJackschicht weist auHerdem eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit 
auf. 

Gegebenenfalls kann die Schutzlackschicht auch mit antibakteriellen Zusatzen 
versehen sein. 

Diese Schicht kann durch bekannte Verfahren, beispielsweise durch Drucken 
(Tief-, Flexo-, Sieb-, Digitaldruck und dergleichen), durch Aufstreichen, 
Walzenauftragsverfahren und dergleichen aufgebracht werden. 

In den Fig. 1-7 sind beispielhafte Ausfuhrungen der erfindungsgemaBen 
Verpackungsfolie dargestellt. Darin bedeuten 1 die PE-Schicht (HDPE, LDPE, 
LLDPE), 2 die PP Schicht, 3 die HeiBsiegelschicht, 4 die metallisierte Schicht, 5 
eine Schutzlackschicht, 6 eine Kaschierkleberschicht, 7, 8, 9 eine funktionelle 
Schicht, 10 eine Bedruckung. 

Die Dicke des Gesamtaufbaus kann zwischen 10 und 150 pm betragen, 
vorzugsweise zwischen 20 und 50 pm. 

Die erforderliche Sauerstoffdurchlassigkeit der Schichten ist vorzugsweise 
einstellbar zwischen 50 und 2500 ccm/m^/d, besonders bevorzugt zwischen 
200 und 1500 ccm/m^/d und Wasserdampfdurchlassigkeit zwischen 0,5 und 10 
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g/m^/d, besonders bevorzugt zwischen 2 und 5 g/m^/d abhangig von der Dicke 
des Folienaufbaus bzw. der in den einzelnen Schichten eingesetzten Pigmente. 
Die Sauerstoffdurchlassigkeit sollte im angegebenen Bereich begrenzt sein, da 
die Getreideprodukte einerseits haltbar verpackt und andererseits ein 
Entweichen der Geruchsstoffe ermoglicht werden soli, ohne die Aromastoffe zu 
beeintrachtigen. 



Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemafien Verpackungen ist der hohe 
metallische Glanz mit hoher Attraktivitat, die Kratz- und Knickbestandigkeit der 
Metallisierung und damit die ausgezeichnete Lager- und Stapelbarkeit, und die 
Dehnbarkeit der Verpackungsfolie, sowie die hohe Durchstoflfestigkeit fur grobe 
und kantige Schuttguter. 



wo 2005/077652 



8 



PCT/EP2005/001504 



Beispiel 1 : 

Auf eine HDPE-Coextrusionsfolie aus 3 verschiedenen HDPE-Schichten 
werden auf einer Seite mittels Vakuumbedampfung 25 nm Aluminium unter 
Verwendung einer Inline-Plasma-Vorbehandlung aufgedampft. AnschlieRend 
wird im Tiefdaick auf der Ruckseite ein Siegellack aufgebracht. der bei einer 
Temperatur von 80''C gegen sich selbst siegelt und nach dem Siegein mit 
geringem Kraftaufwand trennbar ist. Auf die Metallisierung werden in einem 
weiteren Schritt im TIefdruck 3 g/m^ NC-basierter Schutzlack aufgebracht, 
Dieser Aufbau hat eine Sauerstoff- und damit Geruchstofftransmlssion von im 
Mittel 200 ccm/m^/d, eine Wasserdampftransmission von 0,7 g/m^/d. und einen 
Glanz von 45 GP unter 60** (nach DIN 67530), 

Beispiel 2: 

Auf eine Coextrusionsfolie aus Surlyn, HDPE und PP werden auf einer Seite 
mittels Vakuumbedampfung 10 nm Aluminium unter Verwendung einer Inline- 
Plasma-Vorbehandlung aufgedampft. AnschlieGend wird eine dunne 
transparente, Lackschicht mit einem Gehalt von 0,2% Gelbwurzsubstanz und 
einem Auftragsgewicht von 0,3 g/m^ aufgebracht, die nicht vemetzt ist, um 
einen Kontakt der keimtotenden Substanz mit an die Verpackung gelangenden 
Keimen zu ermoglichen. Darauf werden 2,5 g/m^ eines mit 10 Gew.% 
Nanotubes gefullten Schutzlacks im Tiefdruck aufgedruckt. Dieser Aufbau hat 
eine Sauerstoff- und damit Geruchstofftransmission von im Mittel 1000 
ccm/m^/d, eine Wasserdampftransmission von 2 g/m^/d. 



wo 2005/077652 



9 



PCT/EP2005/001504 



Patentanspriiche: 

1) Verpackungsfolie geelgnet fur die Verpackung von Getreideprodukten 
und deren Zubereitungen, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verpackungsfolie aus einem mehrschichtigen Aufbau bestehend aus 
einer Heiftsiegelschicht, einer HDPE-Schicht und gegebenenfalls einer 
Polypropylenschicht besteht, wobei die der Heifisiegelschicht 
abgewandte Seite eine metallisierte Barriereschicht aufweist. 

2) Verpackungsfolie nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass eine 
metallisierte CoextnjsionsfoHe zur Herstellung der Verpackungsfolie 
ven/vendet wird, wobei der PE-Kem auf einer Selte mit einer 
HeiBsiegelschlcht und auf der anderen Seite gegebenenfalls mit einer 
Polypropylenschicht versehen ist, die metallislert wird. 

3) Verpackungsfolie nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet dass eine 
PE-Folie mittels eines Kaschierklebers mit einer Polypropylenfolie 
kaschiert wird, wobei die Polypropylenfolie bereits metallisiert sein kann 
Oder anschiiefiend metallisiert wird. und auf die PE-Folie eine 
Heilisiegelschicht aufgetragen wird, 

4) Verpackungsfolie nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass als PE- Schicht eine HDPE, eine LDPE oder eine 
LLDPE Schicht venA^endet wird. 

5) Verpackungsfolie nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verpackungsfolie zusatzlich 
strahlungsabsorbierende und/oder elektrisch leitfahige vollflachige oder 
partielle Beschichtungen aufweist. 



6) Verpackungsfolie nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verpackungsfolie mikrowellenabsorbierende Schicht(en) aufweist. 
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7) Verpackungsfolie nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verpackungsfolie eine Bedruckung in Fomi 
von Zeichen, Mustem, Buclistaben und dergleichen aufweist. 

8) Verpackungsfolie nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie einen Spiegelglanz nach DIN 67530 unter 60*" 
von > 40 aufweist. 

9) Verwendung der Verpackungsfolie nach einem der Anspruche 1 bis 8 
zum Verpacken von Getretdeprodukten oder Cerealien, wie Cornflakes, 
Musli, Getreideflockengerichte und deren Zubereitungen, getrockneten 
und/oder gerdsteten Fruchten oder Kemen oder Komem, wie Niissen, 
PIstazien, Malskomem, Dorrfruchten und dergleichen, oder 
Knollenfruchtzubereitungen, wie Kartoffelchips und dergleichen oder 
ahnlicher trockener Schuttguter. 
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Fig. 4 
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Fig. 7 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 


iniernail0rai Appiicaiion imo 

PCT/EP2005/001504 


A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 B32B27/32 B32B15/08 B65D65/00 C08J7/04 




According to International Paten! Classification (IPC) or to both national classification and IPC 






B. FIELDS SEARCHED 


Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 B32B B65D COS J 


Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 


Electronic data base consulted during the international search (name of data bas 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 


« and, where practical, search terms used) 


C. DOCUrUlENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category 


Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 


Relevant to daim No. 


X 


PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol . 2002, no. 12, 

12 December 2002 (2002-12-12) 

& JP 2002 225175 A (TOKAI ALUMINUM FOIL CO 

LTD), 14 August 2002 (2002-08-14) 

abstract 




1-9 


X 


US 2003/091774 Al (TYLER WARREN C ET AL) 
15 May 2003 (2003-05-15) 
Heat seal laminates with LDPE and 
aluminium layers. 

paragraphs '0051!, '0058! - '0061!, 
'0069!; figures 1-3,18,19 




1-9 


j [ Further docu ments are listed In the continuation of box C. 


|y j Patent family members are listed in annex. 


^ Special categories of cited docunrtents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

*E' eartier document but published on or after the international 
filing date 

•L" document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

'P' document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 


'T" later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

■X' document of particular relevance; the claimed Invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

'Y' document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or nK>re other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

document member of the same patent family 


Date of the actual completion of the international search 


Date of mailing of the intemational search report 


23 June 2005 


30/06/2005 




Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 
NL-2280 HV Rijswiik 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Authorized officer 

Stinchcombe, J 



Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



InternalHal Application No 

PCT/EP2005/001504 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Patent famliy 
n:)ember(s) 



Put>lication 
date 



JP 2002225175 A 
US 2003091774 Al 



14- 08-2002 

15- 05-2003 



NONE 



AU 
EP 
WO 



5464599 A 
1115569 Al 
0007817 Al 



28-02-2000 
18-07-2001 
17-02-2000 



Forni PCT/ISA/210 ^tsnt family ^nex) (January 2CX)4) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



InternaV^iles Aktenzeichen 

PCT/EP2005/001504 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 B32B27/32 B32B15/08 B65D65/00 



C08J7/04 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter MIndestprQfstoff (Klasslfikationssystem und Klassifikalionssymbole ) 

IPK 7 B32B B65D COS J 



Recherchierte aber nk;ht zum Mindestprtifstoff gehdrende VerOffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der Internatlonalen Recherche konsultlerte elektronlsche Datenbank (Name der Datenbank und evtl. venwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie" Bezeichnung der VerOffentllchung. soweit erforderlKh unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

Bd. 2002, Nr. 12, 

12. Dezember 2002 (2002-12-12) 

& JP 2002 225175 A (TOKAI ALUMINUM FOIL CO 

LTD), 14. August 2002 (2002-08-14) 

Zusammenfassung 

US 2003/091774 Al (TYLER WARREN C ET AL) 
15. Mai 2003 (2003-05-15) 
Heat seal laminates with LDPE and 
aluminium layers. 

Absatze '0051!, '0058! - '0061!, '0069!; 
Abbildungen 1-3,18,19 



1-9 



1-9 



□ 



Weitere Veroffentitehungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



* Besondere Kategorien von angegebenen VerOffentlichungen 

"A' Verdffentllchung, die den allgemeinen Stand der Technik definlert. 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

*E* atteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internatbnalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Veroffentllchung, die geelgnet ist, einen Prioritatsanspruch zwelfelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen Im Recherchenbericht genannten Veroffentllchung belegt werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben Ist (wie 
ausgefuhrt) 

•O" Verdffentllchung, die sich auf eine mundllche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaBnahmen bezieht 

'P* Verdffentllchung, die vor dem internatlonalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Priorttatsdatum veroffentlicht worden ist 



■T Spatere Veroffentllchung, die nach dem internatlonalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundellegenden 
Theorie angegeben ist 

■X" Veroffentllchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Verdffentllchung nicht als neu Oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

'V Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die VerOffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
VerOffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Veroffentllchung. die Mitglled derselben Patentfamilie Ist 



Datum des Abschlusses der InternatloneUen Recherche 



23. Juni 2005 



Absendedatum des internatlonalen Recherchenberlchts 



30/06/2005 



Nanne und Postanschrift der Internatlonalen Recherchenbeh6rde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmgchtigter Bediensteter 



Stinchcombe, J 



Formblatt PCT/iS/V210 (Blatt 2) (Januar 2004) 



INTERNATIONALERRECHERCHENBERICHT 

Angeiben zu Verdffentlichungen. die zur selben Patentfamiire geh6ren 



IntemaffBiles Aktenzeichen 

PCT/EP2005/001504 



Im Recherchenbericht 
angefCihrtes Patentdokument 



Datum der 
VerOffentllchung 



Mitglied(er) der 
PatenUamilie 



Datum der 
VerOffentlichung 



JP 2002225175 



14-08-2002 KEINE 



US 2003091774 Al 



15-05-2003 AU 
EP 
WO 



5464599 A 
1115569 Al 
0007817 Al 



28-02-2000 
18-07-2001 
17-02-2000 



Formblatt PCT/lSA/210 (Anhang Patentfamiiie) (Januar 2004) 



